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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereickten Unterlagen entnommen 

® Fugenrnortel mit wasserabweisenden und schimmelhemmenden Eigenschaften 

® Vorliegende Erfindung beschreibt die Zusammenset- 
zung von Fugenmorteln mit wasserabweisenden und 
schimmelhemmenden Eigenschaften. Zur wasserabwei- 
senden und schimmelhemmenden Ausrustung werden 
Alkalisilikate, Stearinsaure bzw. Metallstearate und 4-Hy- 
droxybenzoesaurealkylester bzw. Natrium-Alkyl-4-Hy- 
droxybenzoate beansprucht. 
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Beschreibung 



Unter Fugenmorteln versteht man in der Bautechnik ge- 
wohniicb pulverformige Trockenmortel, die nach Anmi- 
schen mit Wasser zum Ausfugen von Boden- und Wandbe- 
lagen bestimmt sind. Diese Fugenmortel bestehen aus Full- 
stoffen, Bindemittel, redispergierbaren Kunslharzpulvern, 
eventuell Farbpigmenten und diversen Addiuven, wie \fer- 
laufshilfsmitteln oder Hydratationsbeschleunigern. 

Als feinieilige Fullstoffe werden in Massenanteilen bis zu 
50% und mehr Sand, Kreide, Gesteinsmehl und ahnliche 
mineralische Zuschlage verwendet. Die Bindemittel beste- 
hen iiberwiegend aus Zement, der hydraulisch mit Wasser 
abbindel. Normale Portlandzemente werden fur graue Fu- 
genmortel verwendet, fur FugenweiB sind weiBe Zements- 
orten erforderlich. 

Zur Verbesserung der Elasuzdtat des Fugenmaterials wer- 
den redispergierbare Kunststoffharze zugesetzt. Erwunschte 
Einfarbungen lassen sich mit Farbpigmenten, wie Titandi- 
oxid (weiB), Eisenoxid (braun), Eisenoxidhydroxid (gelb) 
usw. einstellen. 

Zur eigentlichen Verfugungsarbeit werden die trockenen 
Fugenmortel mit Wasser angeruhrt, sorgfaltig durchmischt 
und dann die Fhesenbelage, z. B. mit einem Gurnmiwischer, 
verfugt. 

Bessere Fugenmortel lassen sich im AuBen- und Innenbe- 
reich einsetzen. Gute Qualitaten sollen wetterfest und im 
fliissigen Zustand plastisch verformbar sein, die Mortel soh- 
len die Fugen leicht und voll ausfullen sowie rissfrei aushar- 
ten. 

Bei der zunehmenden ganzflachigen Verlegung von Flie- 
sen in Nassraumen, wie Duschen, Badem oder Kuchen, 
konnen die Fugenmaterialien, bedingt durch den hohen 
Feuchtigkeitsnachschub, nur noch selten vollstandig aus- 
trocknen. Diese Dauerdurchfeuchtung, im Wechsel zu kurz- 
zeitigem Austrocknen, fuhrt zu typischen Schadensbildern 
wie Rissbildung in den Fugen, Schimmelbildung und dem 
Entstehen von Stockfiecken. 

Einige Schimmelarten sind pathogen und konnen Myko- 
sen und Allergien verursachen. Deshalb mussen Vorkehrun- 
gen getroffen werden, um das Schimmelwachstum zu ver- 
hindern oder zumindest einzudammen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die Fu- 
genmortel gegen Wassereintritt zu schutzen und Schimmel- 
pilze abzuloten bzw. das Schimmelwachstum nachhaltig zu 
hemmen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die m den 
Anspruchen 1 bis 7 aufgefuhrten Merkmale gelost. 

Versuche zur Losung der erfindungsgemaB gestellten 
Aufgabe zeigten, dass sich die Fugmassen wasserdicht bzw. 
wasserabweisend formulieren lassen, wenn man fur die Ver- 
stopfung der beim Austrocken entstehenden Poren in den 
Fugmassen sorgt und gleichzeitig die Fugmassen hydrophob 
ausrustet. Dies erscheint zwar auf den ersten Blick wider- 
spriichlich, da ja die Fugenmortel mit Wasser angeruhrt wer- 
den, also hydropbil sein sollen. 

Es wurde aber uberraschenderweise gefunden, dass Zu- 
satze von pulverfbrmigen Alkali silikaten und/oder verschie- 
denen festen, feinteiligen Stearaten bzw. pulverfdrmiger 
Stearinsaure dieses Ziel erreichen lassen. 

Unter Alkalisilikaten sollen verstanden werden Natrium- 
bzw Kaliumsilikale mit einem molaren Verfaaltnis von 1 bis 
4 Mol S1O2 auf 1 Mol Na 2 0 bzw. K 2 0. Solche festen pul- 
verfbrmigen Produkte sind auch unter der Bezeichnung fe- 
ste Wasserglaser im Handel erhaltlich. Beim Auflosen in 
Wasser erhalt man flussige Wasserglaser. 

Diese Alkalisilikate werden den erfindungsgemaBen Fu- 
genmorteln im Rahmen des HersteUprozesses als Trocken- 



pulver, d. h. unter FeuchtigkeitsausschluB, zugegeben. Zu- 
satze von 10% und bevorzugt 3% haben sich bewahrt. Die 
Teilchengr6Be der Alkalisilikate sollte 0,2 mm nicht iiber- 
schreiten. 

5 Beim Mischen der Fugenmortelpulver mit Wasser losen 
sich die Alkalisilikate koUoidal, beim Trocknen der Fugen- 
massen verkitten diese Verbindungen entstandene Poren, so 
dass der Feuchtigkeitszutritt in die Fugenmasse stark ver- 
mindert wird. 

10 Stearinsaure ist ein weiBes kristallines Pulver und als 
Fettsaure lange bekannt Die Metallstearate werden ge- 
wohnlich ausgehend von den Oxiden oder Hydroxiden her- 
gestellt. Sowohl die freie Saure als auch die Salze der Stea- 
rinsaure besitzen hydrophobierende Wirkung. Der Zusatz 
15 dieser Verbindungen, gemaB den Anspruchen 3 bis 5, ver- 
mag zusatzlich zur kapillarverstopfenden Wirkung der Al- 
kalisilikate, eine kapillarverengende und hydrophobierende 
Wirkung hervorzurufen. 

Die feinpulvrige Stearinaure bzw. die beanspruchten 
20 Stearate werden in Massenanteilen von 2 bis 4% den Fugen- 
morteln zugesetzt und durch sorgfaltige Durchmischung ho- 
mogen verteilt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist wei- 
ter, dass die Stearinsaure bzw. die Stearate in feinteiliger 
Form (< 0,3 mm) eingesetzt werden. 
25 Damit die erfindungsgemaBen Fugenmortel nicht nur 
Wasser abweisen, sondem auch die Entstehung von Schim- 
melbefall verhindern, werden den Fugentrockenmorteln 4- 
Hydroxybenzoesaurealkylester bzw. die entsprechenden 
Natriumsalze, also Natrium-Alkyl-4-Hydroxybenzoate, zu- 
30 gesetzt und homogen eingemischt 

Unter 4-Hydroxybenzoesaureestem, auch p-Hydroxyben- 
zoesaureester genannt, sollen im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung die Methyl-, Ethyl- und Propyl-(einschlieBlich i- 
Propyl-)4-Hydroxybenzoesaureester verstanden werden. 
35 Diese Verbindungen losen sich in verdunnten Laugen unter 
Bildung der entsprechenden Alkalisalze. 

Die 4-Hydroxybenzoesaureester dissoziieren in Wasser 
nur wenig und sind daher uber einen weiten pH-Bereich 
wirksam. Die Hauptwirkung richtet sich gegen Heten und 
40 Pilze, eingeschrankt aber auch gegen Bakterien. Die Wir- 
kung der Ester ist direkt proportional zur Kettenlange der 
Alkylreste. 

Die angegebenen 4-Hydroxybenzoesaureester werden 
schon seit einiger Zeit zur Konservierung von Lebensmit- 
45 teln verwendet Die akute Toxizitat ist daher gering. Eine 
Anreicherung im Korper findet ebenso nicht statt, weil der 
Abbau rasch vonstatten geht. 

Angewandt in Fugenmorteln vermogen diese Verbindun- 
gen das Wachstum von Schimmelpilzen oder anderen Mi- 
50 kroorganismen iiber langere Zeitraume zu verhindem, ohne 
dass unzumutbare toxische Auswirkungen zu befurchten 
waren. 

Als Aufwandkonzentrationen in den schimmelpilzhem- 
mend formulierten Fugenmorteln haben sich Massenanteile 
55 von bis zu 5% bewahrt. 

Mit den erfindungsgemaBen Fugenmortel lassen sich 
demnach in einem Arbeitsgang FUesen verfugen, gleichzei- 
tig abdichten und fungizid ausriisten, so dass keine Schadi- 
gungen bei Wasserein wirkung, z. B. zu erkennen an Durch- 
60 feuchtung, Schimmelbildung oder Losen von FUesen, auf- 
treten. 



Patentanspriiche 

65 1. Fugenmortel mil wasserabweisenden und schim- 

melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er Zusatze von Alkalisilikat und/oder 
Stearinsaure und/oder Erdalkalistearaten und/oder 4- 
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Hydroxybenzoesaurealkylestern und/oder Natrium- Al- 
kyl-4-Hydroxybenzoat enthalt. 

2. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 
melhemmendeD Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 
net, dass er Zusatze von Alkalisilikat in Massenantei- 
len bis zu 10% enthalt. 

3. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 
. melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 

net, dass er Zusatze von Stearinsaure in Massenantei- 
len bis zu 2% enthalt. 

4. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 
melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 
net, dass er Zusatze von Calciumstearat in Massenan- 
teilen bis zu 4% enthalt. 

5. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 15 
melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 
net, dass er Zusatze von Aluminiumstearat in Massen- 
anteilen bis zu 4% enthalt. 

6. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 
melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 20 
net, dass er Zusatze von 4-Hydroxybenzoesaurealkyle- 
ster (Alkyl = Methyl-, Ethyl-, Propyl-) in Massenantei- 
len von bis zu 5% enthalt. 

7. Fugenmortel mit wasserabweisenden und schim- 
melhemmenden Eigenschaften, dadurch gekennzeich- 25 
net, dass er Zusatze von Natrium-Alkyl^-Hydroxy- 
benzoat (Alkyl = Methyl-, Ethyl-, Propyl-) in Massen- 
anteilen bis zu 5% enthalt. 
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